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AVEC LES CONSEILS 


FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES 





POUR LA PREPARATION DU MORTIER 







brouette 














bétonniére 


bac à gâcher 


cutter (pour vider les sacs) 


POUR LA CONSTRUCTION 
LES COUPES ET AJUSTEMENTS DE PARPAINGS 


auge de plastique 
et truelle en acier 
pour la 

D construction 






martelet 

pour la coupe et 
l'ajustement des 
parpaings 





POUR LA REALISATION DES FONDATIONS 
ET DES ANGLES 


semelles de 
erraille 
(pour les fondations) 









poteaux ou chaînages 
de ferraille 
(pour renforcer les angles et les 
parpaings, tous les 3 mètres) 


fil recuit 
pour ligaturer 
les semelles 


cales plastiques 
i [| morceaux 


de polystyrène 
(a mouiller pour les joints) 


fers a joints | L 
À - = emp 











POUR LE GUIDAGE ET LE CONTROLE DE NIVEAU 


cordeau a tracer ("bleu") fila plomb ficelle pour composer 


© 4 6 un N 


chevrons (+/- 6x6 cm) 


niveau pour réaliser des piges ou cales 
planches 


A —_— 


ED Jc fais des fondations 
avant de monter mon mur 














Les fondations créent une résistance à la poussée de 
toute construction, évitant ainsi son enfoncement. 
Les dimensions des fondations dépendront du poids 
qu’elles auront à supporter et de la nature du sol. 


3 rêgles à respecter pour leur réalisation 

® Elles doivent être hors gel (il existe des cartes 
topographiques vous donnant les profondeurs 
à atteindre selon votre région, consultables 
dans les bureaux de votre SGR : Service Géolo- 
gique Régional). 

@ Elles ne doivent pas faire moins de 40 cm de 
large. 
Elles doivent reposer sur un béton de propreté 
(base en béton de +/- 4 cm d’épaisseur). 


Maçonnerie de ý Ÿ 


fondations mur 
(parpaings, 
béton ou briques) 


er + 
es sur Semelle béton 7 


Pour un mur de soutènement, dite “hors gel” 
prevoyez une semelle différente fondations 
et un ferraillage adapté. 








































































































EÐ Je réalise les fondations 


© Pour délimiter ľ’emplacement du mur, 
plantez dans le sol des jalons en bois ou 
des barres de fer d’un Øde 10 ou 12 cm, 
ceci vous permettra de repérer ses extré- 
mités et ses angles (comptez une largeur 
minimum de 40 cm pour les fondations). 
Pour faciliter le tracé des angles droits, 
utiliser la règle des 3/4/5. 


En cas de dimensions 
plus petites 









5m 1m 
3m 60 cm 
angle angle 
droit am droit 80 cm 


(2) Enfoncez des chevrons à environ 80 cm de 
distance de chaque côté. 


Tracez un point de niveau (à l’aide d’un 
niveau à bulle ou à visée) par rapport au 
point (niveau obtenu). 


Fixez-y des traverses en bois. Po- 
sitionnez des clous sur celles-ci, 

l’espacement correspondant à la 
largeur des fondations. 







chevron 


traverse de bois 






du mur 


q 
largeur 
avn 919 


TU ÈS 
piquet T aS “Sa largeur des fondations 






clous espacés de la largeur 
des fondations 


Tendez-y un cordeau. 


Pour mieux matérialiser le tracé des 
fondations ainsi obtenu avec le cordeau, 
répandez du plâtre sur le cordeau. 


C’est + facile 

Tapez à l'avancement avec 
votre règle sur toute la surface 
bétonnée ; cela permettra à la 
laitance (mélange du ciment 
et de l'eau) de remonter à la 
surface et donc de faciliter le 
surfaçage du béton. 





Commencez par faire les fouilles en 
bêchant selon la profondeur définie par la 
mise hors gel des fondations, puis bêchez 
verticalement pour matérialiser la semelle 
de fondations. 


Vérifiez le niveau. 






fouilles 





emplacement 
de la semelle 
de fondation 






emplacement 
du béton 
de propreté 


= 


(4) Coulez un béton de propreté sur une 
épaisseur de 4 cm environ, attendez le 
séchage. Vérifiez le niveau. 







ferraille 


cales isolant 
la ferraille du 
béton de propreté 


béton de 
propreté 


@ Posez dessus une semelle de ferraille 
surélevée de quelques cm par des cales 
plastiques ou béton. Pour effectuer le 
raccordement de plusieurs semelles, liga- 
turez-les entre elles par du fil recuit. 


(6) Coulez ensuite le béton dans 
le coffrage et égalisez la surface. 
Le cordeau disposé et tendu sert 
de repère pour le niveau général 
du béton. 











Sable sec | Gravillons/béton 
























H Granulométrie : Granulométrie : 
Dosage pour Type de Ciment type 0,5 mm type 5 à 15 mm 
1 m? de béton ferraille | sacde 35 Kg| Densité : 1,5%m? Densité : 1,61/m° 


Fondation Semelle 630 Kg 1232 Kg 
ferraille (90 Kg/sac) | (176 Kg/sac) 


soit 420 litres (60 l/sac) | soit 770 litres (110 l/sac) 


Sable à maçonner 


Granulométrie : 


Dosage pour type 0,5mm 
1 sac de ciment Densité : 1,51/m? 


Assemblage de parpaings 150 K 
Ex : Parpaings 20x20x50 cm , g 25L 
pour 3 à 4 m? soit 100 litres 


EP J'élève le mur 



















@ Après 12h de séchage, tracez au « bleu » 
le contour du mur. Attention ! La construc- 
tion du mur va dépendre de la finition 
que vous projetez d’y mettre, voir coupes 
ci-dessous : 


MUR FINITION BRUTE MUR ENDUIT 


couvertine 





mur en élévation : 
parpaings creux 
Joints lisses 


>» m bande d'arase 


(évite les remontées 
d'humidité dans le mur) 


mur en élévation : 
parpaings creux 
rejointoyés 


















sol 
naturel 


sol 
naturel 


mur enterré : 
parpaings creux 
montés avec un 
mortier standard 


mur enterré : 
parpaings creux 
montés avec un 
mortier standard 


fondations : 
béton ferraillé 


fondations : 
béton ferraillé 








MUR FINITION PLAQUETTES MUR PAREMENT BRIQUES 
— > 


couvertine couvertine 











mur en élévation : lame 
parpaings creux d'air 


joints lisses de 4 cm mur en élévation : 


+ plaquettes environ parpaings creux 
de parement + briques 
bande d'arase a bande d'arase 


corbeau béton 








sol 
naturel 


sol 
naturel 





mur enterré : 
parpaings pleins 
montés avec un 
mortier standard 


mur enterré : 
parpaings creux 
montés avec un 
mortier standard 


fondations : 
béton ferraillé 


fondations : 
béton ferraillé 


© Etalez du mortier le long de la semelle en 
partant des angles et des extrémités pour 
coller le 1er rang de parpaings. 
Attention ! Un parpaing se pose toujours 
alvéoles vers le bas ! 


OUI 





Ð Posez à chaque extrémité ainsi que tous 
les 3 m un parpaing d’angle (pour y 
enfiler la ferraille de renfort par la suite), 
réglez l’aplomb avec le martelet ainsi que 
’épaisseur du joint. Vérifiez la planéité et 
Vaplomb de chaque parpaing avec le fil à 
plomb, un niveau à bulle et une règle en 








aluminium. 

CAS D'UN MUR CAS D'UN MUR 
DROIT AVEC ANGLE 
parpaing d'angle parpaing d'angle 
+ parpaing d'angle + parpaing d'angle 


coupé en 2 entrecroisé 


(ad 















Parpaings des 
fondations 


Cordeau nylon 


Pour guider l’alignement des rangées, 
calez a chaque parpaing d’extrémité une 
pige (cale) et tendre un cordeau entre les 
deux au ras des parpaings. 


Réglez le cordeau réguliérement au fur et 
a mesure de la montée du mur. 


Hauteurs Profil en chevron ou bastaing 
des assises selon l’importance de la hauteur 
(rangs) 


(chevron + flexible donc 
hauteur limitée à 2m.) LS 














Panneau de bois 
(prévoir des parpaings en 
appui après avoir réglé —& <L 
Vaplomb du chevron 
ou bastaing) 


Les autres rangées de parpaings se collent 
sur du mortier cisaillé avec la pointe de la 
truelle. 


Oy 





Se 


Bon a savoir 

Le sabot est une piéce de bois 
en forme de L prévue pour étre 
placée en angle des profils. 
Une entaille y est réalisée afin 
de permettre le passage du 
cordeau. 


Attention ! 


L’appareillage se fait toujours à joints 
décalés (il existe des parpaings préts a 
être cassés en 2 pour faciliter le rattra- 
page des joints, aidez-vous du martelet 
de macon). 





Nombre de parpaings au m? = 12 

(pour prévoir la casse lors des coupes). 
O A l’aide de la truelle, remplissez de 

mortier les joints verticaux entre chaque 

parpaing. 


6 


) Lambourde ou 
volige a clouer 


/ 
















Retirez l'excédent de mortier et raclez les 
joints au fur et à mesure de la pose. 


Sabot 6 Positionnez le chainage vertical dans les 
parpaings d’angle et remplissez le creux 
avec du béton. 


© v, 


chainage 
glissé dans 
les parpaings 
d'angle 


Comblez les quelques joints creux qui 
peuvent prendre place. 


LAT 


A) Pour un mur brut, faites des joints 
creux (concaves) ou obliques avec un fer a 
joints. 








B) Pour une finition type enduit, mouillez 
un morceau de polystyréne expansé et 
frotter le mur pour égaliser la surface 
totale. 


| Ø 


du 
i 
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L'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS/ 7 
PARTOUT EN FRANCE DE 8H À 19H. 

Une porte de placard à poser ? Un dressing à aménager ? 

Des étagères à teinter ? On se demande souvent si l'on fait le 
bon choix ou si l'on procède bien. Leroy Merlin répond à toutes 
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce 

en un simple coup de fil ! 


EC AE AND: YTS 0 810 634 634 


Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent 
aussi être consultées sur www.leroymerlin.fr 
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